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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlauf igen Prufungsbericht, der von der mit der 
intemationalen vorlaufigen PrQfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschtieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. H (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabei handelt es sich urn 

□ Blatter mrt der Beschreibung, AnsprQchen undbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

E3 Blatter, die f ruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthaiten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprflnglich eingereichten Fassung hinausgeht 

b. □ (nuran das Internationale BQro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAies elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derflie ein Sequenzprotokoll undbder die dazugehdrigen Tabellen enthaltfenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 





Feld Nr. 1 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 

i 


□ 


Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 


□ 


Feld Nr. VIII 



Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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•rmbiatt PCTAPBAJ 409 (Deckblatt) (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PC77EP2004/012507 



Feld Nr. I Grundlage des Berlchts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Oberseteung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die filr folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale voriaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Benefits als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 -5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 -9 elngegangen am 01 .09.2005 mit Schreiben vom 01 .09.2005 



□ einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehorigen Tabeilen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabeilen (genaue Angaben): 

4. Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 
H Anspruche: Nr. 4,7-9 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabeilen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrlfft, konnen einige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkunp 
"ersetzt" versehen werden. 



Formblatt PCT/JPEA/409 (Januar 2004^ 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2004A)12507 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 2, 6 

Nein: Anspruche 1,3-5 
Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 2,6 

Ja: Anspruche: 1-6 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/1PEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER . A1 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT Internationales Aktenzeichen 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/0 12507 

1 . Stand der Technik 

D1: US-A-5 554 207 
D2: US-A-4 362 559 
D3: DE 101 32 843 A 

2. Anderungen 

Die Anderungen der Anspriiche 4 und 7-9 gehen iiber den Offenbarungsgehalt der 
Anmeldung wie eingereicht hinaus, weil die Bildung von Titancarbiden, Titancarbiden 
und/oder Titancarbonitriden nur in Verbindung mit bestimmten Zuschlagstoffen 
offenbart ist. Somit liegt eine unzulassigen Verallgemeinerung vor. Diese 
Anderungen werden deshalb nicht berucksichtigt, Regel 70.2 c) PCT. 

Fur die Anspriiche 7 bis 9 beziehen sich auf Erfindungen, fur die kein Internationale 
Recherchenbericht erstellt worden ist. Somit sind diese Anspriiche auch aus diesem 
nicht zu bewerten, Regel 66.1 .e) PCT. 

3. Neuheit 

Die Merkmale der Anspriiche 1 , 3, 4 und 5 sind aus dem Stand der Technik D1 bis 
D3 bere.ts bekannt, wobei die Merkmale des Anspruchs 3 als implizit mitoffenbart 
angesehen werden. 

D3 betrifft ein Verfahren zur Konditionierung von Stauben, insbesondere zur 
Kond.t.on.erung von Filterstauben und ein Verfahren zur Metallherstellung, wobei die 
zu konditionierenden Staube und ein Bindemittel in einem vorgegebenen 
Mischungsverhaltnis einem Extruder (12) zugefuhrt werden 

daB die zu konditionierenden Staube im Extruder (12) mit dem Bindemittel vermengt 
und zu einer plastischen Masse verarbeitet werden und 

daB die plastische Masse nach dem Mischen zu Formelementen ausgeformt wird 
wobe. dem Bindemittel im Extruder (12) aufgeschmolzen und anschlieBend die ' 
Staube dem aufgeschmolzenen Bindemittel zugefuhrt werden und die plastische 
Masse im Extruder (12) vor dem Ausformen, vorzugsweise auf eine Temperatur in 



•mblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER , , ... 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT lnternat,onal e s Aktenzeichen 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/01 2507 

einem Bereich von 50 bis 250 °C, abgekuhlt wird. Des weiteren kdnnen Legierungs- 
und/oder Schlackenbildner fur die Stahiherstellung zugefuhrt werden. Der Anteil an 
Stauben in der plastischen Masse liegt in einem Bereich von 5 bis 95% als 
Bindemittel werden Thermoplaste und/oder Duroplaste bzw. Kunst- oder Naturharze 
Oder Kunststoffabfalle verwendet, vgl. Anspruche 1-9, 13-16, Zusammenfassung, Sp. 

Es ist allgemein bekannt daB Duropiaste Stickstoff beinhalten. Desweitern wird 
darauf hingewiesen, daB Staube die bei der Stahiherstellung anfallen, wie in D3, u a 
FeO, Si0 2 , CaO, MgO, Al 2 0 3 und Ti0 2 beinhalten. Daher sind diese Stoffe in D3 
implizit mitoffenbart. 

Somit sind die Merkmale der Anspruche 1, 3, 4 und 5 durch D3 neuheitschadlich 
vorweggenommen. 

4. Erfinderische Tatigkeit 

Die Zugabe von eine undefinierte Menge von synthetischem Titandioxid kann bei 
sehr niedngen Gehalten keinen technischen Effekt plausibel machen. Anspruch 2 
kann somit keine erfinderische Tatigkeit begrfinden. 

Es ist allgemein ublich Zuschlagstoffe in flussigen Schmelzen einzublasen. Anspruch 
6 kann somit keine erfinderische Tatigkeit begriinden. 



Ttiblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt2) (EPA-Januar 2004) 



BEST AVAILABLE COPY 



PatentansprUche 

1. Verfahren zum Einbringen von anorganischen Festkorpern in heiBe, flossige 
Schmelzen, wobei einem Kohlenwasserstoff enthaltenden Kunststoff 
anorganische FestkSrper zugegeben werden und das erhaltene Gemisch in 

5 die heiBen, flQssigen Schmelzen gegeben wird, dadurch gekennzeichnet. 
dass als anorganische FestkOrper (= Zuschlagstoff) titan enthaltende Stoffe, 
bevorzugt Titandioxid, und/oder Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Calciumoxid 
Oder Silikate enthaltende Stoffe einzeln Oder als Mischung eingesetzt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuschlagstoff 
10 synthetisc^es Titandioxid entha.lt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 90 % 
der anorganischen Festkorpertellchen KorngrdBen von 0,01 um bis 5 mm, 
bevorzugt von 0,1 urn bis 2 mm haben. 

4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprfiche 1 bis 3, dadurch 
15 gekennzeichnet, dass der Kunststoff das Element Stickstoff zur Bildung von 

Titannitriden und Titancarbonitriden enthalt. 

5. Verfahren nach einem oder mehreren der AnsprGche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet. dass der Kunststoff In fester Form mit den anorganischen 
FestkOrpern gemischt wird. 

20 6. Verfahren nach einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Einbringen des Kunststoff-Zuschlagstoff- 
Gemisches in die heiBen, flQssigen Schmelzen durch Einblasen erfolgt 

7. Verwendung des Verfahrens nach einem oder mehreren der AnsprGche 1 
bis 6 zur Bildung von Titancarbiden. 
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GEAENDERTES BLATT 
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J 1 .8', Verwendung des Verfahrens nach einem oder mehreren der AnsprQche.1 
' bis 6 zur Bildung yon Titannitrlden und Titancarbonitriden. 
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9i Verwendung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Anspruche 1 
1 bis 6 zur Verbesserung der Feuerfesteigenschaften der Ofenwand. 
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